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GONIOCHROMATIQUE MULTICOUCHE ET SON UTILISATION EN MAQUILLAGE. 

(5p L'lnventlon concerne une nouvelle composition cos- 
metique, notarnment de maquillage, a phase continue hy- 
drophile comprenant un pigment goniochromatique a 
structure multlcouche interferentielle. Elle concerne egale- 
ment I'utilisation de ladite composition en maquillage. 
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mluZ °° nCerne ^ n ° UVe " e COmPOSi " 0n C0sm * li ^ 8 ' «■»•»«* 

maqufege. comprenan, un pigmen, goniochromalique a secure mulUcouche Intern- 

5 telle. Elle concerne egalement I'utillsation de ladite composition en maqulllage. 

Las composes de maquillage, tela que les poudrea libres. lea fonds de telnt lea fards a 

ITe'tT * " ' 9S roU ° eS * SOn ' d '- Nicole appro- 

pne e. de dmerenla agenls de coloration des«ne S a conferer una certaine couleur aux 

ZZ aVan ' eVOU 3Pr4S ' 6Ur aPPliCa "° n ' a WaU <V C ° rapriS ,es *~> ■» 

Peer creer des couleurs. on utilise au,ourd-hu, une gamme d'agenta de coloration easez 

i rle;,! T, ^ Pi0m6n,S ' elS ^ d6S deS " s « *. 

Pigment nacrea. Les laques pennetten. d'obtenlr das couleurs vlves, meis pour le plupar, 

eon, ,ns,ab,es a ,e lumlere, a la ,empera«ure e, au pH. Certaines presenten, egelem 

I —ten, de teoher !a peeu de meniere dlsgraoieuse apres eppllcerion, par degoZ 

mem du colorant Les pigments mineraux. en particulier les oxydee n,inereux. son. eu 

contratre tres stables. mais donnen, des couleurs p,u», ternes e. pales. Les pigme'tenl 

, C eTa e ;r e T d '°° tenir ^ MUlSUra ^ ™* ^ ■ * e ff e"r,se m l 

le plus souven, esse, faibles, e. aurlou. I'effe, de couleur es. princlpeiemen, visible selon 

hu e aZ, COmPOS '"° n C ° Sme '^ Ue S ° US ' 0rme d Wton — n, une 

hu,le a„,conee. un p,gmen, di. interference, de type plequette con^se d'un supper, type 

m,ca enrobe d'une couche donnee d'oxyde de Kane d* P a,aaeur donnee, e, un pLem a 
base doxyde de ,er. Une ,e„e composition donne une ,ein,e selon un engie denT* 
n'es, pas goniochromatique. oonne, e, 

Un dea objete de la preaente invenfion ea, de proposer une nouvelle compaction coame- 
que qu, pallie iea inconveniems precis. Un autre des obJe,s de ,a preaen e invenZ , 
de pnqposer une nouvelle composition cosmStique qu, presente des effete, notammen 
es^quea, gon,ecbroma,iques a, de volume. De ,e,a effete son, notemmen, vialbT 1 
tea fends de telm, ,e maacana ou les eye liners. En ce qui concerne ,a peeu de te teeZ 
son, dite de « morpning , ,es,-a-dire de scu,p,ure de ,a peeu aur laq elle' e7e^2 
quae, par le possible d'altemance de zones plus aombres e, de zones plus claim 
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L invention concerns done une composition cosmetique. notammen, de maquillage a 
Phase continue hvdrophlie cmprenan. au mains un pigment goniochromatique a struc 
"""Che interne e , un mllieu cosmetiquemen, acceptable contenan, une 
phase continue hydrophile. 

5 

Une We composition prtsente avantageusement un effet goniochromatique. o'est-a-dire 

Z e Trr* ^ Pr0dU,re d ~ °° UleUrS ~ n * * * 

iangie d observauon. e. oe principaiemen, per ia presence d'un pigment goniochromab- 

que a structure multicouche interferentieiie. don, MM propre goniochrometique n'es, pas 
a masque au sein de ta composition. L 'invention perme. ainsi d'obtenir un nouve, effe, L 
me^que. notammen, de maquiilage : ies couieurs apparaissen, e. disparalesen, seicn ,e, 
mouvements de ,a personne maquiiiee e, ,a lumiere qui reciaire. Par couieur on emend 
,ou,e couieur du specue visibie. Le maquiiiage sembie ainsi « v,en, .. crean. avTtogeu 
eement un effet de volume. avaniageu 

La composition cosmetique peut aussi avantageusement presenter un effe, eoft-focus 
c es.-a-d,re un effe, flou qui camoutte ies micro-reiiefs de ,a paeu (y compns ies iC, 

Par pigment, on emend des particules insolublee dens le milieu que constitue ,a composi- 
.on cosme ,que. c^.-a-dire a r «a, diapers, ou soiide dans une des phases dudi, IZ 
e, servant e la coloration (crea,ion ou modification de teintes de couieur) et/ou a ropacite 
de ladite composition. opacite 

Par pigment goniochromatique a structure multicouche interWrentielle, appeia pigment 
gon,cchroma«que ,n terf erenUe, seion .Invention, on entend un pigment TsmZT^u 
moms b,couche, lesdites couches «an. telles qu'elies permetten, ,a creabon d'un effe, de 
couieur par .nterferencas des ra y ons lumineu*. qu, diffracten. e. diffusent differemmem 
selor, ies couches. Ainsi de tela pigments peuven, presenter des couieurs vanan, s7o n 
■ angle dbbservation e. Incidence de ,a lumiere. e, peuven, con«rer des raaets inl 

o L .Vr m °' Ure , mU '" COUChe PSU ' C ° mPOr,er aU m ° inS d9UX *K» -uohe. indS- 

pe dammen, ou non de ,a (ou ies, autrafs, couohe(s), etan, naalisee en au me ns un 
matenau choisi dans le groupe constitue par lea mafchaux suivanta • 
MgF, CeF 3 . Zns. ZnSe. Si. SIO,, Ge. Te, Fe^. Pt. Va. Al,0 3 , MgO Y 2 O s s O sio 
HfC 2 , ZrO CeO„ N b 2 0, Ta 2 0, TiO,. Ag, Al, Au. Cu. Rb. T, Ta W Zn. Mo S , ^ 
alliages, polymeres et leurs associations. cryoiitne, 
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De preference, le pigment goniochromatique a structure multicouche interference selon 
I .nvent.cn est choisi dans ,e groupe constitue par les pigments goniochromatiques com- 
mercaux suivants : infinite Coiors de SHISEIDO, Siccpeari Fantastico de BASF Co.ors- 
tream de MERCK, Colorglitter de 3M, et Chromaflair de FLEX. 

Par suite la structure muiticouche peut etre essentiellement minerale ou organique. Se.on 
lepaisseur de chacune des differentes couches, cn cbtient differentes couleurs. 

Les pigments a structure muiticouche interference selon Invention sent notamment 
ceux decnts dans les documents suivants : US-A-3 438 796, EP-A-227423 US-A 5 135 
812, EP-A-170439, EP-A-341002, US-A-4 930 866, US-A- 5 641 719, EP^472371 EP 
A-395410, EP-A-753545, EP-A-768343. EP-A-571836, EP-A-708154. EP-A-579091 ' US _ 
A-5 411 586. US-A- 5 364 467, WO-A-97/39066, DE-A-4 225 031, WO 9517479 (BASF) 
DE-A-196 14 637. et leurs associations, lis se presentent sous forme de paillettes de 
15 couleur metallisee. 

Par exemple. la structure muiticouche interferentielle est choisie dans le groupe constitue 
par les structures : Fe 2 0 3 /Si0 2 /Fe 2 03/Si0 2 /Fe 2 0 3 ; MoS 2 /Si0 2 /mica- Oxyde/Si0 2 /MoS 2 • 
Fe 2 03/Si0 2 /mica-oxyde/Si0 2 /Fe 2 0 3 . 

En general, ,a structure est compose d'une al.ernanoe de couches de bes Indice optique 
et haut indice optique. H H 

Le pigment selon .'invention P eu, etre incorport dans une composition cosmetique no- 
tamment de maquiilage. a phase continue hydrophlle en une quanMe determinable alse- 
ment par .homme du metier sur la base de ses connalssances generates, et qui peut no- 
tammen. alter de 0.0, a 50%. de preference de 0,5 a 25%. en polds par rapped au polds 
total de ,a compose, Meme a concentration elevee. ce pigment ne destruens orati- 
quement pas la composition. p 

La composition de .invented peut se presenter sous fomte d'un produit a appliquer sur ,a 
peau (y compds tes levres, e„ou les phaneres d*res humalns. en pamclr „ pe 
auss, b,en du c«ps humaln que du visage, tes cheveux. ies oils e. les sourcils Elle 
conbent done un milieu cosmetlquemen. acceptable, c'est-a-dlre un milieu compatible 
avec toutes les matleres Ke rat in,ques telles que ,a p.au aussi blen du coq,s huma que 
du visage, les cheveux, les oils et les sourcils. q 
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Selon I ,nvent, 0 n. oe mHieu cornier,, une phase continue hydrophile. Cestui™ au moina 
un corps hydrops, miscible ou soluble au molns en parte avec reau, qui peut etre II- 
qu.de pateux ou solide a temperature ambiante (25-C generatemen., et a pression at- 
mosphenque <760 mm H 9 so,, 1.013. ,0= Pa,. En parkier, ce mllleu pau, comprendre 
ou se presenter notamment sous forme de suspension, dispersion ou solution dans ,'aau 
ou un m, eu hydroelcoolique. eventuellemen, epaissi. voire geime ; emulsion huiia-dans- 
eau (H/E), ou mu,„p,e (E/H/E). sous forma de creme, de pate ou meme de solide ■ gei 
aqueux ou hydroelcoolique ou mousse hydrophile ; ge, emulsionne ; dispersion de vesi- 
cues notamment de lipides ioniques ou non ; lotion biphase ou multiphase ; spray. 

h ° mme dU m *' ier V""™ cholsir ,a '°™> ***** aPPfopriee. ainsi que sa methode da 
prepare.™, sur la base de see oonnelssances generates, en tenant compte d'une pari de 
la nature des constituents utilises, notamment de leur soluble dans le support et d'autre 
part dedication envisages pour la composition. 

La composition comprend done tedtt milieu cosmetiquemen, acceptable qui comprend 
une phase continue hydrophile qui peu, confenir de feau ou un melange d'eau e. d'au 
moms un solvan, organlque hydrophile ,e, que par exempie un a.cool notamment chois, 
dans le groupa constitue par las monoalcools infeneurs lineaires ou ramifies ayan, de 2 a 
5 atomes da carbone. comme rethano, ou la propenol, las polyols comme la glycine la 
d,g ycerme ,e propylene glycol, ,e sorbitol, ,e panthenoi. ,e pentylene glycol, lea poly- 
eu, one glycols, e, leurs melanges. Carte phase continue peu, representor de 
99,99 A en po,ds par rapport au poids ,o,al de la composilion. Ella peu,. en oulre, con.enir 
au moms un ether en C, e, au moins un aidehyde en Ca-C 4 hydrophiles. 

Lorsque le milieu selon nnvemion se presents sous la forme d'une emulsion, ,a composi- 
te seion , ,nvan„on peu, evenfuellement comprendre, en outre, un ,eneioac«f, de prefe- 
ct Z T** de ° * 3 ° % ' * Pr4WrenCS * 4 30% ' S " ^ *« -PPor. eu 
poids total de la composition. HH 

Selon, 'application envisage,, la composition peu, comprendre, en outre, au moins un 
polyene .Imogene, per exemple ohoisi dans ,e groupe constitue par les polyurethanneT 
lea polyacry1,ques. les hybrxtes polyurethannes e, polyenes, les polyesL, ,a niut 
cellulose, les resines hydnocarbon.es etfou sillconees e. leurs melanges. Ceci es no- 
tamment ,a cas iorsqu'on souhaite preparer une composition de type mascara, eye-llner 
ou compose capillaire de type iaque. Le polymere peu, e.re dissous ou disperse dans 
e m,„eu cosmetiquemen, acceptable e, eventuellemen, associe » au moins un agen, da 
coalescence et/ou au moins un plastifiant. 
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La composition selon ("invention peut egaiement comprendre une phase grasse qui 
content notamment au moins un corps gras liquide a temperature ambiante et a pression 
atmospherique et/ou au moins un corps gras solide a temperature ambiante et a pression 
5 atmospherique. 

Le corps gras liquide a temperature ambiante et a pression atmospherique, appele sou- 
vent hu.le, utilisable dans Invention, est par exemple choisi dans le groupe constitue par • 
les huiles hydrocarbonees d'origine animale telles que le perhydrosqualene ; les huiles 
hydrocarbonees vegetales telles que les triglycerides liquides d'acides gras de 4 a 10 
atomes de carbone comme les triglycerides des acides heptanoTque ou octanoYque ou 
encore les huiles de toumesol, de mals, de soja, de pepins de raisin, de sesame 
d'abncot, de macadamia, de ricin, d'avocat, les triglycerides des acides capryli- 
que/caprique, I'huile de Jojoba. I'huile de beurre de karite ; les hydrocarbures lineaires ou 
ramrfies, d'origine minerale ou synthetique tels que les huiles de paraffine et leurs derives 
la vasel.ne, les polydecenes, le polyisobutene hydrogene tel que le Parleam ■ 
I'isododecane ; les esters et les ethers de synthese notamment d'acides gras comme par 
exemple I'huile de Purcellin, le myristate d'isopropyle, le palmitate d'ethyl-2-hexyle le 
stearate d'octyl-2-dodecyfe, Terucate d'octy.-2-dodecy.e, I'isostearate d'isostearyle 
20 I'isononanoate d'isononyle ; les esters hydroxyles comme I'isostearyl lactate' 
I'octylhydroxystearate. I'hydroxystearate d'octyldodecyle, le diisostearylmalate le citrate 
de tmsocetyle ; des heptanoates, octanoates, decanoates d'alcools gras ; des esters de 
polyol comme le dioctanoate de propylene glycol, le diheptanoate de neopentylglycol le 
dusononanoate de diethyleneglycol, et les esters du pentaerythritol ; des alcools gras 
ayant de 12 a 26 atomes de carbone comme I'octyldodecanol, le 2-butyloctanol le 2 
hexyldecanol, le 2-undecylpentadecanol, I'alcool oleique ; les huiles fluorees partiellement 

.PHM^ 0 " 68 6t/OU Si ' iCOn ' eS •' hUi,6S Si,iC ° n6eS C ° mme ,6S Po'V^thylsHoxanes 
(PDMS) volatiles ou non, lineaires ou cycliques, liquides ou pateux a temperature am- 

b.ante et a pression atmospherique comme les cyclomethicones, les dimethicones com- 
portant eventuellement un groupement phenyle, comme les phenyl trimethicones les 
phenyltrimethylsiloxydiphenyl siloxanes, les diphenylmethyldimethyl-trisiloxanes les di 
Phenyl d.methicones. les phenyl dimethicones, les polymethylphenyl siloxanes • leurs 
melanges. ' 

35 Ces huiles peuvent representer de 0 a 90 %, de preference de 0.01 a 85 %, en poids par 
rapport au poids total de la phase grasse. 
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La phase grasse eventuelle de la composition de ('Invention peut comprendre, avantageu- 
sement une phase grasse solide ou pateuse, a temperature ambiante et a pression at- 
mosphenque, contenant au moins un compose choisi dans le groupe constitue par les 
cres, les corps gras pateux. les gommes et leurs melanges. Les cires peuvent etre hy- 
drocarbonees, fluorees et/ou silicones etetre d'origine vegetale, minera.e, anima.e et/ou 
synthetique. En particulier, les cires presentent une temperature de fusion superieure a 
enwon 25 «C, de preference superieure a environ 45 »C, et les corps gras pateux une 
temperature de fusion d'environ 25 e C a environ 45°C. 



30 
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La are utilisable dans la composition de Invention est par exemple choisie dans le 
groupe constitue par la cire d-abeilles, la cire de Camauba, la cire de Candellila la cire de 
Jojoba (hydrogenee ou non), la paraffine, les cires microcristallines, (a ceresine ou 
I'ozokente ; les cires synthetiques comme les cires de polyethylene ou de Fischer Trops- 
ch, les cres de silicones comme les alkyl ou alkoxy-dimeticone ayant de 16 a 45 atomes 
15 de carbone ; leurs melanges. 

La gomme utilisable selon Invention est generalement choisie dans le groupe constitue 
par les PDMS a haut poids moleculaire. les gommes de cellulose, les polysaccharides et 
leurs melanges, et le corps pateux utilisable selon Invention est generalement choisie 
dans le groupe constitue par ies composes hydrocarbones comme les lanolines et leurs 
derives, les PDMS, et leurs melanges. 

La nature et la quantite des corps solides sont fonction des proprietes mecaniques et des 
textures recherchees. A litre indicatif, la composition peut contenir de 0 a 50 % de prefe 
rence de 0,01 a 40 %, de facpon encore p.us preferee de 0,1 a 30 %, en poids par rapport 
au po.ds total de la composition, d'au moins un compose choisi dans le groupe constitue 
par les cires. les corps gras pateux, les gommes et leurs melanges. 

L'invention concerne aussi un precede de preparation d'une composition cosmetique se- 
lon | mvention, comprenant une phase grasse, une phase hydrophile et un pigment gonio- 
chromatique a structure mu.ticouche interferentielle, ledit precede de fabrication compre- 
nant : 

1. La preparation de la phase hydrophiie, generalement aqueuse, et .e chauffage de la- 
dite phase jusqu'a la temperature de mise en ebullition de ladlte phase 

2. La preparation de la phase grasse. et la dispersion du pigment goniochromatique in- 
terferentiel dans ladlte phase, rendue liquide si besoin par chauffage, 



SDOCID: <FR 2814677A1 I > 



7 



2814677 



3. La realisation de ('emulsion par mise en presence de la phase grasse ainsi fabriquee a 
I'etape 2 et la phase hydrophile ainsi fabriquee a I'etape 1, par exemple par un moyen 
de turbine adequat telle que la microdisperseuse Mortiz, 

4. Et le maintien de I'agitation jusqu'au retour a temperature ambiante, par exemple par 
I'utilisation de turbine puis de pales. 

En particulier, le precede de fabrication permet de realiser une composition selon 
I'invention lorsque le pigment goniochromatique interferentiel est incompatible avec la 
phase continue hydrophile. Ainsi le procede de fabrication selon ('invention est particulie- 
rement utile lorsque le pigment goniochromatique interferentiel comprend au moins une 
couche comprenant de I'aluminium, par exemple une couche a base d'aluminium, e'est-a- 
dire une couche constitute essentiellement de Al. 

La composition de ('invention peut, en outre, comprendre une phase particulate addition- 
nelle pouvant etre presente a raison de 0 a 30 %, de preference de 0,01 a 25 %, de facon 
encore plus preferee de 0,05 a 20%, en poids par rapport au poids total de la composi- 
tion, et qui peut comprendre au moins un pigment autre que le pigment goniochromatique 
interferentiel selon ('invention et/ou au moins une nacre et/ou au moins une charge, utili- 
ses de facon usuelle dans les compositions cosmetiques. 

De facons avantageuse, une telle addition de phase particulate peut permettre de mieux 
maitriser le trajet couleur a travers la composition comprenant le pigment goniochromati- 
que a structure multicouche interferentielle, de facon a eviter certaines teintes qui peuvent 
apparaTtre a certains utilisateurs comme inesthetiques (tel que le vert par exemple pour 
des utilisateurs de fond de teint dans des conditions classiques), ou de facon a augmenter 
la gamme des teintes proposees aux utilisateurs a partir d'un mime pigment goniochro- 
matique a structure multicouche interferentielle. Avantageusement, une telle addition de 
phase particulate permet de diminuer le cout de fabrication de la composition cosmetique 
selon I'invention, car a I'heure actuelle le cout des pigments goniochromatiques est eleve. 

Par pigments autres que le pigment goniochromatique interferentiel selon I'invention, il 
faut comprendre des particules blanches ou colorees, minerales ou organiques, insolu- 
bles dans la phase hydrophile liquide, destinees a colorer et/ou opacifier la composition. 
Le plus souvent de tels pigments sont monocolores. Par charges, il faut comprendre des 
particules incolores ou blanches, minerales ou de synthese, lamellaires ou non lamellai- 
res. Par nacres, il faut comprendre des particules irisees, notamment produites par cer- 
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tains mollusques dans leur coquille ou bien synthetisees. Ces charges et nacres servent 
notamment a modifier la texture de la composition. 

Les pigments autres que le pigment goniochromatique interferentiel selon Invention peu- 
vent etre presents dans la composition a raiscn de 0 a 5 %, de preference de 0 01 a 5% 
en po.ds par rapport au poids total de la composition. Au-dela de 5 % en poids leur pre' 
sence peut masquer I'effet du pigment goniochromatique interferentiel selon Invention 
ce qu. n'est pas acceptable. Ledit pigment est choisi dans le groupe constitue par les 
exemples cites ci-a P res. Comme pigments mineraux utilisables selon Invention on peut 
cter les oxydes de titane, de zirconium ou de cerium ainsi que les oxydes de zinc de fer 
ou de chrome, le bleu ferrique, et leurs melanges. Parmi les pigments organises utilisa- 
bles selcn .'invention, on peut citer le noir de carbone, et les .aques de baryum, strontium 
z.rcon IU m, calcium, aluminium, les diceto pyrrolopyrrole (DPP) decrits dans les documents 
EP-A-542669, EP-A-787730. EP-A-787731 et WO 96/08537, et leurs melanges. 

Les nacres peuvent etre presentes dans la composition a raison de 0 a 20 %, de prefe- 
rence de 0,01 a 15% , en poids par rapport au poids total de la composition. Par exemple 
la nacre utilisable dans .'invention est choisie dans le groupe constitue par le mica recou- 
vert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel, d'oxych.orure de bismuth tel 
20 Que le mica titane colore, et leurs melanges. 

Les charges peuvent etre presentes a raison de 0 a 30 %, de preference de 0 5 a 15% 
en P o.ds par rapport au poids total de la composition. Par exemple, la charge utilisable 
selcn la presente invention peut etre choisie dans le groupe constitue par le talc le stea 
rate de z,nc, le mica, le kaolin, les poudres de Nylon (Orgasol notamment) et de poly- 
ethylene, le Teflon, I'amidon, le nitrure de bore, les microspheres de copolymer telles 
que I'Expancel (Nobel Industrie), le Polytrap (Dow Corning), les microspheres de poly- 
methylmetacrylate, les microbilles de resine de silicone (Tospearl de Toshiba par exem 
pie), et leurs melanges. 
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La composition selon .'invention peut, de plus, comprendre au moins un des ingredients 
classiquement utilises dans les domaines concernes et plus specialement dans les do- 
maines cosmetique et dermatologique. Ces ingredients sont en particulier choisis parmi 
les conservateurs, les epaississants de phase aqueuse (biopolymeres polysaccharidi- 
ques, polymeres synthetiques) ou grasse, les parfums, les actifs hydrophiles (hydratants 
par exemple choisis dans le groupe constitue par .'eau ou les alcoo.s polyhydriques ayani 
de 2 a 8 atomes de carbone et de 2 a 6 fonctions hydroxy, par exemple choisis parmi 
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e,hy*ne glycol, la glycine, ,e propanediol-,, 2. la diglycerine. MqMU. tMU 

s tot 16 " ' e D - Pan,Mn °" ° U " P0PhileS — 

s g oupe consb.ue par ,a lanoline e, ,ea Was UV A ou B), lea anboxydants, las colorants 

las hu,les essentieliea, las exbai,s vege,aux. las vltaminee a, laurs derives (.alias qua las 

5 vrtamines A, B. c a, E), las sphingoiipides (ceramides). las pely^eres liposome no- 

(ammen, hydrocarbones (tate qua ,a palybutene. las palyalKylanas, las polyacryla.es at las 

T£ " r° n4S C ° mPa,ib ' eS aVSC ' eS ™» 9ras) ' et leurs •* I-**, da 

oas durante .ngredlenls son, dallas classlquaman. utiiisees dans las domaines cancer- 

nas a. par axampla da 0 a 20 %. da preference da 0.01 a 15 %. an paids par rappor, au 

10 pd,ds Ma, da la composition. La nature da cas ingrediente a, ,aur prapaL do* to 

campaliblas avac robtenflon de cdmpasltians goniadhrdmatlquas salon Invention. 

Cette oomposraon P au. avoir raspact d'une creme. pommade. loflon flulda, da pita souple 
da v,scos,,e dynamique a 25-C da fordre da 1 a 40 Pa.s, onguen,, so,ide couie ou mouL 
1 5 et notamment en stiok ou en coupelle. 

La composition selon rinvenbon pau, to avamageusemen, ubllsee pour la maquillaga da 
la paau y oomprls las levres) et/eu das phases, o'ast-a-dira id da .a paau. y compria te 

n "T " ^ ^ ^ ~ ~ ~ ~Z -a 

tura das oonsttuants utilises. En particulier, cette composition paul to una laqua a le 

vres. un bndan, a levres (« gloss , en terminologie anglo-saxonna, uMsabte Jque, ou 
1717 qUS ; fl ' m dS ^ 4 »"« "°<™ P" - Renter son effe, da 

da Z, »1 9 T '~ Sie an9, ~ » P-* — con S «uar un fond 
da te ,n, «u,de ou so„de, un produl. antl-oarnes ou contours das yeux, un eye liner un 
mascara una ombre a paupie.ee. Da laoon pius specie. Invention a pour objai un 
produrt a levres. un fond de telnt ou un mascara. 

^invention a encore pour obje, une utilisation cosmebque da ,a composition ci-daaaus 
pour sorgnar e„ou maquiiier e„eu pnotager la paau «y compris las levres, e„ou las 3 
res dtos humains, casM-dire ,ci ,a paau, y campris las levres. du visage a, du ^ 
huma,n, fee obavaux. ies oils ou lea sourcils, ainai qu^une utilisation de eel J p0 Zn 
pour ,a preparaben dun onguan. destine a Waiter eU ou proteger ,a paau (y comprise 
..was at/ou ies pbanaras. c-es,-a-dire U ,a paau. y compris lea levres. ^ du 
oo^a human Ies cbavaux. las cits au les aourcils. Unvention a aussi pour obfet un 1 
cede da ,ra„emen, cosmecque da ,a paau. das chaveux. des c„s e, des sourci s coZ 
.an, a app,„uar sur „ paau (y compria las levres, e„ou les phaneres. c'es,-a-d',ra ici la 
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peau, y compris les levres, du visage et du corps humain, les cheveux, les cils ou les 
sourcils, la composition selon I'invention. 

En dehors du precede de fabrication specifique decrit ci-avant. plus particulierement utili- 
sable pour les compositions contenant au moins un pigment goniochromatique a structure 
multicouche interferentielle comprenant au moins une couche a base d'aluminium, la 
composition de I'invention peut etre obtenue selon les precedes de preparation classi- 
quement utilises en cosmetique ou en dermatologie. 

L'invention a encore pour objet I'utilisation, dans une composition cosmetique ou pour la 
fabrication d'une composition dermatologique, coloree, d'un pigment goniochromatique 
interferentiel compris dans la composition selon I'invention, afin de donner un effet de vo- 
lume. 

L'invention a encore pour objet un precede de maquillage de la peau (y compris les le- 
vres) et/ou les phaneres, c'est-a-dire ici la peau, y compris les levres, du visage et du 
corps humain, les cheveux, les cils ou les sourcils, consistent a appliquer sur la peau, les 
cheveux, les cils ou les sourcils, la composition selon i'invention. 

Les exemples de compositions ci-apres sont donnes a titre illustratif de I'invention et sans 
caractere limitatif. 

Exemple 1 : fond de teint de type H/E 

Une emulsion de type huile-dans-eau a ete preparee de facon bien connue de I'homme 
du metier, selon la composition suivante : 



Huile d'amandes d'abricot 
Cyclohexadimdthylsiloxane 



9g 

99 



Agent epaississant 3 g 

Acide stearique 
Triethanolamine 



2g 

ig 

• Monodistearate de glyceryle/acide st6arique/glyc6rine 2,9 g 

■ Glycerol 5 
Gomme de xanthane 0 3 g 

Pyrolidone carboxylate de sodium 1 5g 
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- Pigment goniochromatique interferentiel : 
Sicopearl Fantastico Or de BASF 1 Q 

- Conservateurs 9 

- Eau qs 

qsp 100 g 

On obtient un fond de teint dont la couleur est le jaune / vert, et qui presente un effet de 
volume une fois applique sur la peau par exemple du visage. 

De la meme facon, en remplagant le pigment goniochromatique interferentiel Sicopearl 
Fantastico Or par un pigment goniochromatique interferentiel Sicopearl Fantastico Rose 
de BASF, prepare, lui, selon le precede de fabrication selon .'invention, on obtient un fond 
de temt dont la cou.eur est le rose / rose brun, et qui presente un effet de volume une fois 
applique sur la peau par exemple du visage. 

De la meme facon, en remplacant le pigment goniochromatique interferentiel Sicopearl 
Fantasftco Or ou Rose par un pigment goniochromatique interferentiel Sicopearl Fantasti 
co Ruby de BASF, prepare selon le precede de fabrication selon .-invention, on obtient un 
fond de te,nt dont la couleur est le rouge / orange, et qui presente un effet de volume une 
fois applique sur la peau par exemple du visage. 

Exemple 2 : mascara 

- 0 AcW P e r S,ue maSCara ayant * «""<«■«• ^nte (en % e„ poids, : 

6,00 

- Glyceryl stearate 

25 - Cire d'abeilie 3,70 

^ 5.50 

- Cire de carnauba 

-Paraffine 1,90 

7,50 

- Rosine 

. 1,80 

- Ethylparaben 

0 04 

30 - Propylparaben 

- Pigment goniochromatique interferentiel : 

- Sicopearl Fantastico Ruby de BASF 5 0Q 

- M6thylparaben 

_ 0 23 

• Trtethanolamine 

35 - Hydroxy<§thylcellulose 0 ,0 ° 

- Ethoxydiglycol 

- 0,02 

- Eau 

qsp 100 
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Lorsque I'on applique la composition selon ('invention directement sur les oils noirs, on 
obtient un maquillage vert tres intense qui devient bleu selon Tangle d'observation. 

Exemple 3 : eve liner 

On a prepare un eye-liner ayant la composition suivante : 

- Alcool polyvinylique 

(Rhodoviol 4/125 de RHODIA CHIMIE)0 04g 

- Hydroxy propyl cellulose ' 

( Klucel H de la societe HERCULES) 0 015 g 

- Copolymere vinylpyrrolidone/acetate de vinyle (70/30) 

dans. I'ethanol a 50 % ( Luviskol VA73E de BASF) 0 9 g 

- Poly(para-hydroxystyrene) ' 
("PHS-N de la societe CLARIANT) 2> 5 g 

- Copolymere acrylate d'ethyle/methacrylate de methyle 
(8/2) en dispersion aqueuse 

(Daitosol 5000 AD de DAITO) 2 5 

- Propylene glycol ' n 
-Ethanol 

- Alcool oleylique oxyethylene (20 OE) ' 4 g 

- Silicate de magnesium et d'aluminium hydrate 2 g 

- Pigment goniochromatique interferentiel : 

Sicopearl Fantastico Ruby de BASF 5 a 

- Pigments noirs 15 

- Conservateurs 9 



Eau 



qs 

qsp 100 g 



On obtient un eye-liner de couleur noire avec des reflets jaunes a verts suivant I'anale de 
la lumiere et presentant un effet de volume. 

Exemple 4: laquealevres 

On prepare un rouge a levre fluide selon la demande de brevet europeen EP-A1- 
0.935.960 ayant la composition suivante : 

- Pigment goniochromatique interferentiel : 

Sicopearl Fantastico Or de BASF 4 g 

- 1,2-pentanediol 

3 g 

- Alcool ethylique _ 

5 g 

- p-hydroxybenzoate de methyle sode 0 4 g 
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- Dispersion aqueuse de polyurethanne a 49% de matiere solide, "SANUCURE 2255" par 
vendue sous la denomination la Societe SANCOR qs100g 

On obtient une laque A levres dont la couleur est jaune a verte en fonction de ("angle de la 
lumiere, et qui presente un effet de volume une fois appliquee sur les levres. 

De la meme facon, en remplacant le pigment goniochromatique interferentiel Sicopearl 
Fantastico Rose par un pigment goniochromatique interferentiel Sicopearl Fantastico Ru- 
by de BASF, on obtient une laque a levres dont la couleur est rose a rose brun en fonction 
de Tangle de la lumiere, et qui presente un effet de volume une fois appliquee sur les le- 
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REVENDICATIONS 

1. Composition cosmetique £ phase continue hydrophile comprenant au moins un pig- 
ment goniochromatique a structure multicouche interferentielle et un milieu cosm§ti- 

5 quement acceptable contenant une phase continue hydrophile. 

2. Composition de maquillage selon la revendication 1. 

3. Composition cosmetique selon Tune des revendications 1 ou 2 telle que la structure 
10 multicouche comporte au mois deux couches, chaque couche etant r6alis6e en au 

moins un materiau choisi dans le groupe constitu<§ par les materiaux suivants : MgF 2 , 
CeF 3 , ZnS, ZnSe, Si, Si0 2f Ge, Te, Fe 2 0 3 , Pt, Va, Al 2 0 3 , MgO, Y 2 0 3 , S 2 0 3 , SiO, Hf0 2t 
Zr0 2l CeC 2 , Nb 2 0 5 . Ta 2 0 5 , Ti0 2) Ag, Al, Au, Cu, Rb, Ti, Ta, W, Zn, MoS 2 , cryolithe, al- 
liages, po!ym6res et leurs associations. 

15 

4. Composition cosmetique seion Tune des revendications 1 a 3 telle que le pigment go- 
niochromatique d structure multicouche interferentielle selon I'invention est choisi dans 
le groupe constitu6 par les pigments goniochromatiques cornmerciaux suivants : Infi- 
nite Colors de SHiSEIDO, Sicopearl Fantastico de BASF, Coiorstream de MERCK, 

20 Colorglitter de 3M, et Chromaflair de FLEX. 

5. Composition cosmetique selon Tune des revendications 13 4 telle que la structure 
multicouche interferentielle est choisie dans le groupe constitu6 par les structures : 
Fe 2 0 3 /Si02/Fe 2 0 3 /Si02/Fe 2 0 3 ; MoS 2 /Si0 2 /mica-oxyde/Si0 2 /MoS 2 ;Fe 2 03/Si0 2 /mica- 

25 oxyde/Si0 2 /Fe 2 0 3 . 

6. Composition selon Tune des revendications 1 a 5 telle que ledit pigment est incorporS 
dans ladite composition en une quantite de 0,01 & 50%, de preference de 0,5 d 25%, 
en poids par rapport au poids total de ladite composition. 

30 

7. Composition selon Tune des revendications 1 a 6 se presentant sous la forme d'un 
produit d appiiquer sur la peau, y compris les levres, aussi bien du corps humain que 
du visage, les cheveux, les cils et les sourcils. 

35 8. Composition selon Tune des revendications 13 7 telle que ledit milieu comprend au 
moins un corps hydrophile, miscible ou soluble au moins en partie avec I'eau, qui peut 
etre liquide, pateux ou solide 3 temperature ambiante et £ pression atmosph6rique. 
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9. Composition selon la revendication 8 telle que ledit milieu contient de Teau ou un me- 
lange d'eau et d'au moins un solvant organique hydrophile et represente de 0,5 a 
99,99% du poids total de ladite composition. 

10. Composition selon la revendication 9 telle que ledit solvant organique hydrophile est 
choisi dans le groupe constitue par les monoalcools inferieurs Iin6aires ou ramifies 
ayant de 2 a 5 atomes de carbone et les poiyols. 

11. Composition selon Tune des revendications 9 ou 10 telle que ledit solvant organique 
est choisi dans le groupe constitue par I'ethanol, le propanol, la glycerine, la diglyc6- 
rine, le propylene glycol, le sorbitol, le panthenol, le pentylene glycol, les polyethylene 
glycols, et leurs melanges. 

12. Composition selon Tune des revendications 9 a 11 telle que ladite phase continue 
contient en outre au moins un ether en C 2 et au moins un aldehyde en C 2 -C 4 hydro- 
philes. 

13. Composition selon Tune des revendications 1 & 12 telle que ledit milieu comprend ou 
se pr^sente sous forme de suspension, dispersion ou solution dans Peau ou un milieu 
hydroalcoolique ; emulsion huile-dans-eau (H/E), ou multiple (E/H/E) ; gel aqueux ou 
hydroalcoolique ou mousse hydrophile ; gel 6mulsionne ; dispersion de vesicules ; lo- 
tion biphase ou multiphase ; spray. 

14. Composition selon la revendication 13 telle que ledit milieu comprend ou se pr6sente 
sous la forme d'une emulsion huile-dans-eau (H/E) ou multiple (E/H/E), et que ladite 
composition comprend en outre de 0 a 30 %, de preference de 0,01 a 30%, en poids 
de tensio-actif par rapport au poids total de ladite composition. 

15. Composition selon Tune des revendication 1 & 14 telle que ladite composition com- 
prend en outre au moins un polymere filmogene. 

16. Composition selon Tune des revendications 1 a 15 telle que ladite composition com- 
prend 6galement une phase grasse. 

17. Composition selon la revendication 16 telle que ladite phase grasse contient au moins 
un corps gras liquide a temperature ambiante et e pression atmosph6rique et/ou au 
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moins un corps gras solide d temperature ambiante et a pression atmospherique. 

18. Composition selon la revendication 17 telle que ledit corps gras liquide & temperature 
ambiante et 3 pression atmospherique est choisi dans le groupe constitu§ par les hui- 

5 les hydrocarbon£es d'origine animale; les huiles hydrocarbon£es v£g£tales ; les hy- 

drocarbures lineaires ou ramifies ; les huiles de paraffine et leurs d6riv6s ; les esters 
et les ethers de synthese ; les esters de polyol ; les alcools gras ayant de 12 a 26 
atomes de carbone ; les heptanoates, octanoates, decanoates d'alcools gras ; les 
huiles fluorees partiellement hydrocarbon6es et/ou siliconees ; les huiles silicon6es les 
10 polymethylsiloxanes (PDMS) ; leurs melanges. ...... 

19. Composition selon Tune des revendications 17 ou 18 telle que ledit corps gras liquide 
& temperature ambiante et a pression atmospherique est choisi dans le groupe cons- 
titue par le perhydrosqual6ne, les triglycerides des acides heptanoYque ou octanoTque, 

15 les huiles de tournesol, de maTs, de soja, de pepins de raisin, de sesame, d'abricot, de 

macadamia, de ricin, d'avocat, les triglycerides des acides caprylique/caprique, I'huile 
de jojoba, de beurre de karite, la vaseline, les polydScfenes, le polyisobutene hydroge- 
ne, I'isododecane, I'huile de Purcellin, le myristate d'isopropyle, le palmitate d'ethyl-2- 
hexyle, le st6arate d'octyI-2-dodecyle, I'erucate d'octyI-2-dodecyle, l'isost6arate 

20 d'isostearyle, I'isononanoate d'isononyle, I'isostearyl lactate, I'octylhydroxystearate, 

I'hydroxystSarate d'octyldodecyle, le diisostearylmalate, le citrate de triisocetyle, le 
dioctanoate de propylene glycol, le diheptanoate de n6opentylglycol, le diisonona- 
noate de diethyleneglycol, les esters du pentaerythritol, Toctyldodecanol, le 2- 
butyloctanol, le 2-hexyId6canol, le 2-undecylpentadecanol, Palcool oieique ; les cyclo- 

25 methicones, les dimethicones, les phenyl trimethicones, les phenyltrimethylsiloxydi- 

phenyl siloxanes, les diph§nylmethyldimethyl-trisiloxanes, les diphenyl dimethicones, 
les phenyl dimethicones, les polymethylphenyl siloxanes ; leurs melanges. 

20. Composition selon Tune des revendications 17 & 19 tel que ledit corps gras liquide e 
30 temperature ambiante et & pression atmospherique repr6sente de 0 & 90%, de prefe- 
rence de 0,01 a 85%, en poids par rapport au poids total de la phase grasse. 

21. Composition selon Tune des revendications 17 & 20 telle que ledit corps gras solide £ 
temperature ambiante et & pression atmospherique est choisi dans le groupe constitue 

35 par les cires, les corps gras pateux, les gommes et leurs melanges. 



>ISDOClD: <FR 2814677A1_I_> 



17 



2814677 



22. Composition selon la revendication 21 telle que ladite phase grasse contient de 0 a 
50 %, de preference de 0,01 a 40 %, de fagon encore plus prefer6e de 0,1 a 30 %, en 
poids par rapport au poids total de la composition, d'au moins un compost choisi dans 
le groupe constitue par les cires, les corps gras pateux, les gommes. 

5 

23. Composition selon la revendication 22 telle que ledit compost est choisi dans le 
groupe constitu6 par la cire d'abeilles, la cire de Carnauba, la cire de Candellila, la pa- 
raffine, les cires microcristallines, la c6r6sine, ('ozokerite, les cires synth6tiques, les ci- 
res de silicones, les PDMS a haut poids moleculaire, les gommes de cellulose et les 

10 polysaccharides. 

24. Precede de fabrication d'une composition cosm6tique selon Tune des revendications 
17 a 27 comprenant une phase grasse, une phase hydrophile et un pigment gonio- 
chromatique a structure multicouche interferentielle, ledit precede de fabrication com- 

15 prenant: 

1 . La preparation de la phase hydrophile et le chauffage de ladite phase jusqu'a la 
temperature de mise en ebullition de ladite phase, 

2. La preparation de la phase grasse, et la dispersion du pigment goniochromatique 
interferentiel dans ladite phase, rendue liquide si besoin par chauffage, 

20 3. La realisation de l'6mulsion par mise en presence de la phase grasse ainsi fabri- 

quee a Tetape 2 et la phase hydrophile ainsi fabriquee a I'etape 1, 
Et 4. Le maintien de I'agitation jusqu'au retour a temperature ambiante 

25. Procede selon la revendication 24 tel que le pigment goniochromatique & structure 
25 multicouche interferentielle de la composition cosmetique comprend au moins une 

couche comprenant de Taluminium. 

26. Composition fabriquee selon Tune des revendications 24 ou 25 ou selon Tune des re- 
vendications 1 a 23 telle que la composition comprend en outre une phase particulate 

30 additionnelle a raison de 0 a 30%, de preference de 0,01 a 25%, de fagon encore plus 

pref6r6e de 0,05 a 20%, en poids par rapport au poids total de ladite composition. 

27. Composition selon la revendication 26 telle que ladite phase particulate comprend au 
moins un pigment autre que le pigment goniochromatique a structure multicouche in- 

35 terf6rentielle et/ou au moins une nacre et/ou au moins une charge. 
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28, Composition selon ta revendication 27 telle qu'elle comprend 0 & 5%, de preference 
de 0,01 & 5%, de pigment autre que !e pigment goniochromatique & structure multi- 
couche interferentielle, en poids par rapport au poids total de la composition. 

5 29. Composition selon Tune des revendications 27 ou 28 telle que ledit pigment est choisi 
dans le groupe constitue par les oxydes de titane, de zirconium, de cerium ainsi que 
les oxydes de zinc et de chrome, le bleu ferrique, le noir de carbone, les laques de ba- 
ryum, strontium, zirconium, calcium, aluminium, les diceto pyrrolopyrrole (DPP) et 
leurs melanges. 

10 

30. Composition selon Tune des revendications 26 a 29 telfe qu'elle comprend de 0 & 
20%, de preference de 0,01 & 15%, de nacre en poids par rapport au poids total de la 
composition. 

15 31. Composition selon la revendication 30 telle que la nacre est choisie dans le groupe 
constitue par le mica recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel, 
d'oxychlorure de bismuth, et leurs melanges. 

32. Composition selon Tune des revendications 26 e 31 telle qu'elle comprend de 0 a 
20 30%, de preference de 0,5 a 15%, de charge en poids par rapport au poids total de la 

composition. 

33. Composition selon la revendication 32 telle que la charge est choisie dans le groupe 
constitue par le talc, le stearate de zinc, le mica, le kaolin, les poudres de Nylon et de 

25 polyethylene, le Teflon, ramidon, le nitrure de bore, les microspheres de copolymers, 

le Polytrap et les microbilles de resine de silicone. 

34. Composition fabriqu6e selon Tune des revendications 24 ou 25 ou selon Tune des re- 
vendications 1 a 23 et 26 £ 33 telle qu'elle comprend en outre au moins de 0 a 20 %, 

30 de preference de 0,01 a 15 %, en poids par rapport au poids total de la composition 
d'au moins un ingredient supplemental. 

35. Composition selon la revendication 34 telle que I'ingredient suppl6mentaire est choisi 
dans le groupe constitue par les conservateurs, les 6paississants de phase aqueuse 

35 ou de phase grasse, les parfums, les actifs hydrophiles ou lipophiles, les antioxydants, 

les colorants, les huiles essentielles, les extraits v6g6taux, les vitamines et leurs deri- 
ves, les sphingolipides, les polymeres liposolubles et leurs melanges. 
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36. Composition selon Tune des revendications 34 ou 35 telle l'ingr£dient suppl6mentaire 
est choisi dans le groupe constitu6 par I'ethytene glycol, la glycerine, le propanediol- 
1,2, la diglycerine, Perythritol, I'arabitol, Padonitol, le sorbitol, le dulcitol, le D-panthenol, 

5 la lanoline, les filtres UV A ou B, les vitamines A, B, C et E et leurs derives, le polybu- 

tene, les polyalkylenes, les polyacrylates et les polym£res silicones compatibles avec 
les corps gras. 

37. Composition fabriquee selon Tune des revendications 24 ou 25 ou selon Tune des re- 
10 vendications 1 £ 23 et 26 a 36 choisie dans le groupe constitu6 par les laques £ 16- 

vres, les brillants a I6vres, les fonds de teint fluides ou solides, les produits anti-cernes 
ou de contour des yeux, les eye liners, les mascaras et les ombres a paupteres. 

38. Utilisation d'une composition fabriquee selon Tune des revendications 24 ou 25 ou 
15 selon Tune des revendications 1 a 23 et 26 a 37 pour le maquillage de la peau, y 

compris les levres, du visage et du corps humain, des cheveux, des cils ou des sour- 
cils. 

39. Utilisation cosmetique d'une composition fabriquee selon Tune des revendications 24 
20 ou 25 ou selon Tune des revendications 1 a 23 et 26 & 37 pour soigner et/ou maquiller 

et/ou proteger la peau, y compris les levres, du visage et du corps humain, les che- 
veux, les cils ou les sourcils. 

40. Utilisation d'une composition fabriquee selon I'une des revendications 24 ou 25 ou 
25 selon Tune des revendications 1 a 23 et 26 & 37 pour la preparation d'un onguent des- 
tine a traiter et/ou proteger la peau, y compris les Ifevres, du visage et du corps hu- 
main, les cheveux, les cils ou les sourcils. 

41. Procede de traitement cosmetique de la peau, y compris les levres, du visage et du 
30 corps humain, des cheveux, des cils ou des sourcils consistant a appliquer sur la 

peau, y compris les l§vres, le visage et le corps humain, les cheveux, les cils ou les 
sourcils une composition fabriquee selon Tune des revendications 24 ou 25 ou selon 
Tune des revendications 1 £ 23 et 26 a 37. 

35 42. Utilisation, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition 
dermatologique, coloree, d'un pigment goniochromatique interference! compris dans 
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une composition fabriquee selon I'une des revendications 24 ou 25 ou selon I'une des 
revendications 1 d 23 et 26 a 37, afin de donner un effet de volume. 

43. Proc6de de maquillage de la peau, y compris les levres, du visage et du corps hu- 
main, les cheveux, les cils ou les sourcils, consistant 3 appliquer sur la peau, les che- 
veux, les cils et les sourcils une composition fabriqu6e selon Tune des revendications 
24 ou 25 ou selon I'une des revendications 1 £ 23 et 26 a 37. 
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